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^ (57) Abstract: The invention relates to a method of treating gases that are drawn off from a sintering plant (10) by means of a 

O sintering bed (20), with a cold zone (36) of the sintering plant having relatively low gas temperatures and a hot zone (38) of the 

/•^ sintering plant having substantially higher gas temperatures. The gases stemming from the cold zone of the sintering plant and the 

^ gases stemming from the hot zone of the sintering plant are drawn off and treated as separate partial flows. 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Behandeln von Gasen, welche in einer Sinteranlage (10) durch ein Sinterbett (20) abge- 
saugt werden; wobei man zwischen einer kalten Zone (36) der Sinteranlage, mit relauv niedrigen Gastemperaturen, und emer beiBen 
Zone (38) der Sinteranlage, mit wesentlich hoheren Gastemperaturen, unterscheidet. Die Case aus der kalten Zone der Sinteranlage 
und die Gase aus der heiBen Zone der Sinteranlage werden als getrennte Teilstrome abgesaugt und behandelt. 
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Verfahren zum Behandeln von Gasen aus einer Sinteranlage. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Absaugen und 
Behandeln von Gasen aus einer Sinteranlage. 

Sintern Oder Agglomerieren nennt man das Sttlckigmachen der Feinerze 
fur den Einsatz im Hochofen. In einer klassischen Sinteranlage wird eine 
5 Sintermischung, d.h. ein Feinerzmischung und ein Brennstoff, auf ein 
Sinterband, d.h. ein als Rost ausgebildetes Transportband, aufgegeben. Das 
Sinterband mit der aufgegebenen Mischung^ auch noch Sinterbett genannt, 
uberfahrt eine groBere Anzahl von Saugkasten. Ober diese Saugkasten wird 
Luft durch das Sinterbett gesaugt. Ein Zundofen, der sich uber dem ersten 

10 Saugkasten befindet, entzundet das Sintergemisch. Der Brand wandert beim 
Oberfahren der weiteren Saugkasten von oben nach unten durch das Sinterbett 
hindurch. Beim Verbrennen erzeugt der beigemischte Brennstoff eine 
Temperatur die gerade ausreicht urn das Feinerz an seiner Oberflache zu 
erweichen, so daS die Feinerzmischung zu einem Sinterkuchen verbackt. Die 

15 beim Sintern erzeugten Verbrennungsgase werden mit der Verbrennungsluft 
uber die Saugkasten abgesaugt. Ublicherweise sind die Sinteranlagen so 
ausgerustet, dad die Saugkasten uber ein Elektrofilter (z.T. auch Gewebefilter) 
an ein Geblase angeschlossen sind, das den notigen Unterdruck unter dem 
Sinterband erzeugt, urn die benotige Verbrennungsluft durch das Sinterbett 

20 hindurchzusaugen. Vom Geblase aus wird das gereinigte Gasgemisch dann 
uber einen Kamin in die Atmosphare geleitet. 

Viele der heute in Betrieb befindlichen Sinteranlagen weisen grofie 
Umweltprobleme auf. Das unter dem Sinterband abgesaugte Gasgemisch weist 
in der Tat hohe Staub- und Schadstoffbelastungen auf. Das aus dem Kamin 
25 austretende Gasgemisch weist normalerweise Dioxinbelastungen von etwa 3- 
7 ng pro Nm 3 auf. Zudem werden bei Verwendung von Elektrofiltern, aufgrund 
des ungunstigen Staubverhaltens bei Sinteranlagen, noch relativ hohe 
Staubkonzentrationen von uber 100 mg/Nm 3 bei alteren und unter 50 mg/Nm 3 
bei moderneren Anlagen erreicht. 
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Um die Dioxinproblematik zu losen, wurden bis jetzt verschiedene 
Verfahren eingesetzt. 

So wurde z.B. hinter dem Eiektrofilter ein Katalysator eingesetzt, welcher 
sich bereits bei Mullverbrennungsanlagen fur die Dioxinabscheidung bewahrt 
hat. In den Mullverbrennungsanlagen zerstort dieser Katalysator das Dioxin 
ruckstandsfrei. Beim Betrieb eines solchen Katalysators in einer Sinteranlage 
hat sich jedoch herausgestellt, daG die Dioxinzerstorung im Katalysator oft 
gestort ist und zum Teil gar nicht ablauft. Dies ist vor allem auf die niedrigen 
Gastemperaturen (von z.T. unter 100°C) zuruckzufuhren. 

In einem anderen Verfahren werden hinter dem Eiektrofilter Aktivkohle 
oder Herdofenkoks zusammen mit Kalziumhydroxid in den Abgasstrom 
eingedust. Die Aktivkohle bindet dabei das Dioxin, das Kalziumhydroxid ist zur 
Inertisierung des Prozesses erforderlich. Aufgrund der hohen Reaktivitat der 
Aktivkohle / des Herdofenkoks besteht ansonsten Brandgefahr. Hinter der 
Eindusestrecke befindet sich ein Gewebefilter, in dem zum einen die 
eingedusten, mit Dioxin belasteten Stoffe wieder abgeschieden werden und 
zum anderen die meist noch recht hohen Staubkonzentrationen hinter dem 
Eiektrofilter noch deutlich reduziert werden. Problematisch erweist sich die 
Verteilung der Aktivkohle / des Herdofenkoks, da in Bereichen der 
□berdosierung erhohte Brandgefahr und in Bereichen niedriger Konzentration 
keine ausreichende Dioxinabscheidung erzielt wird. Des weiteren wird im Filter 
ein stark dioxinkontaminiertes Produkt gebildet, das weiterverarbeitet werden 
muS (zum Beispiel durch Ruckfuhrung in die Sinteranlage). Ein GroBteil des 
Filterstaubes wird zur Einblasstelle zuruckgefuhrt, um die Aktivkohle / den 
Herdofenkoks mehrfach zu nutzen. Nur ein kleiner Teilstrom wird ausgeschleust 
und z.B. zur Sinteranlageaufgabe zuruckgefuhrt. 

Nach einem weiteren Verfahren, wird Aktivkohle / Herdofenkoks direkt in 
den Eiektrofilter eingeblasen. Es gibt jedoch grofie Zweifel daran, ob mit dieser 
MaRnahme die Dioxinabscheidung in dem gewunschten MaSe erreicht werden 
kann und ob, durch die zusatzliche Staubbelastung, der Eiektrofilter nicht noch 
hohere Staubdurchlasse aufweist. Zudem werden wesentlich h6here 
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Aktivkohle- / Herdofenkoksmengen benotigt als beim vorhergehenden 

Verfahren. Es besteht ebenfalls das Problem der Entsorgung des 
Elektrofiltermaterials. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es folglich, ein Verfahren 
5 vorzuschlagen mit dem die Abgasproblematik einer Sinteranlage wirksamer, 
einfacher und wirtschaftlicher zu losen ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Verfahren nach Anspruch 
1 gelost. 

In einer Sinteranlage ist die Temperatur im Sinterbett vom Zundbereich bis 

10 etwa zur Mitte der Anlage relativ niedrig. Erst ab Mitte der Anlage steigt die 
Temperatur im Sinterbett deutlich an. Man kann in der Sinteranlage also 
zwischen einer kalten und heiBen Zone unterscheiden. ErfindungsgemaB wird 
eine wirksamere, einfachere und wirtschaftliche Behandlung der Abgase der 
Sinteranlage dadurch erreicht, daB die abgesaugten Gase nicht mehr wie bis 

15 jetzt als Gesamtstrom abgesaugt und behandelt werden, sondern die Gase aus 
der kalten Zone und die Gase aus der heiBen Zone der Sinteranlage als 
getrennte Teilstrome abgesaugt und behandelt werden. Dioxinmessungen an 
bestehenden Sinteranlagen haben in der Tat ergeben, daB in der kalten Zone 
nur sehr geringe Dioxinmengen erzeugt werden. Der aus der kalten Zone 

20 separat abgesaugte Teilstrom weist also nur eine auBerst geringe 
Dioxinbelastung auf und braucht nicht einer Behandlung zur Reduktion des 
Dioxingehalts unterzogen zu werden. GroBere Mengen an Dioxin werden erst in 
den Abgasen aus der heiBen Zone freigesetzt und mit dem Teilstrom aus der 
heiBen Zone abgesaugt. Soli dieser zweite Teilstrom einer Behandlung zur 

25 Reduktion des Dioxingehalts unterzogen werden, so ist festzustellen, daB durch 
die Abtrennung des Teilstroms aus der kalten Zone, die Temperatur des 
Teilstroms aus der heiBen Zone natUrlich uber die Mischtemperatur des 
Gesamtstroms ansteigt, was sich z.B. positiv auf die Wirksamkeit einer 
Dioxinabscheidung im Katalysator auswirkt. SchluGfolgernd ist also 

30 anzumerken, daB durch die getrennte Absaugung der Gase aus der kalten und 
heiBen Zone, die Abgasproblematik der Sinteranlage allgemein vereinfacht 
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wird. Es kann eine spezifischere und somit wirksamere Gasbehandlung 
erfolgen, wobei durch die geringeren Gasmengen in den Teilstromen ebenfalls 
eine wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. 

Der Teilstrom aus der kalten Zone der Sinteranlage wird vorteilhaft 
5 ledigiich entstaubt. Da nur sehr geringe Dioxinmengen in dem aus der kalten 
Zone stammende Teilstrom vorhanden sind, ist es z.B. nicht erforderlich diesen 
Teilstrom einer Behandlung zur Reduzierung des Dioxingehalts zu unterziehen. 

Die Entstaubung des Teilstroms aus der kalten Zone der Sinteranlage 
erfolgt vorzugsweise in einem oder mehreren Elektrofiltern. Durch eine in der 
10 kalten Zone befindlichen hohere H 2 0 Konzentration, durch die geringere 
Abgastemperatur und durch eine sehr viel geringere Gasmenge kann die 
Staubabscheidung in Elektrofiltern deutlich verbessert werden. 

Der Teilstrom aus der hei&en Zone der Sinteranlage wird vorteilhaft zuerst 
entstaubt und anschlie&end einer Behandlung zwecks Reduzierung des 
15 Dioxingehalts unterzogen. Die Entstaubung des Teilstroms aus der heiBen 
Zone der Sinteranlage erfolgt vorzugsweise in einem Gewebefilter, bzw. 
Tuchfiiter, der besonders wirkungsvoll bei feinen Stauben in relativ trocknen 
Gasgemischen ist. 

Die Reduzierung des Dioxingehalts erfolgt vorzugsweise in einem 
20 Katalysator. Es kann z.B. ein Katalysator benutzt werden, der bei 

Mullverbrennungsanlagen sehr gute Dioxinabscheidungen ermoglicht. Nur der ffe 
Teilstrom, aus der heiSen Zone der Sinteranlage, in der wesentliche 
Dioxinmengen freigesetzt werden, wird erfaGt und zum Katalysator gefuhrt. Da 
der im Katalysator behandelte Teilstrom eine ausreichend hohe Temperatur 
25 aufweist wird das Dioxin ruckstandsfrei im Katalysator zerstort. 

Der Teilstrom aus der heiBen Zone der Sinteranlage kann zusatzlich vor 
dem Katalysator aufgeheizt werden. Die zusatzliche Aufheizung kann z.B. 
vorteilhaft durch Verbrennen von dem in diesem Teilstrom enthaltenen CO- 
Gas, vorzugsweise in einem CO-Katalysator erfolgen. Hierdurch wird eine noch 
30 hohere Gastemperatur erreicht, was die Dioxinabscheidung im Katalysator noch 
weiter verbessert. 
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Der Teilstrom aus der heiSen Zone der Sinteranlage wird vorzugsweise 
zusatzlich einer Behandlung zwecks Reduzierung des NO x Gehalts unterzogen. 
Diese Behandlung zwecks Reduzierung des NO x Gehalts umfafct vorteilhaft ein 
Eindusen von NH 3 in den Teilstrom aus der heifcen Zone der Sinteranlage. Bei 
5 den Temperaturen des Teilstroms aus der hei&en Zone reagiert NO x in der Tat 
gut mit NH 3 . 

Vorzugsweise weist der Teilstrom aus der hei&en Zone eine 
Mischtemperatur von uber 200°C und der Teilstrom aus der kalten Zone eine 
Mischtemperatur von unter 100°C auf. In der Tat, bei Temperaturen von uber 
10 200°C sollte der Katalysator das Dioxin ruckstandsfrei zerstoren konnen, und 
bei Temperaturen von unter 100°C sollte der Dioxingehalt im Abgas der 
Sinteranlage vernachlassigbar sein. 

Der Dioxingehalt im Teilstrom aus der kalten Zone ist vorzugsweise 
kleiner als 0,5 ng/Nm 3 . 

15 Unter Standardbedingungen (P = 1 bar, T = 273.15 K) sind die beiden 

Teilstrdme vorzugsweise ungefahr gleich groS. 

Im folgenden wird nun eine Ausgestaltung der Erfindung anhand der 
beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigen: 

20 Fig.1: eine schematische Seitenansicht einer Sinteranlage 

Fig.2: eine schematische Draufsicht auf eine Sinteranlage 

Fig.3: einen Schnitt A-A durch die in Fig.2 dargestellte Sinteranlage 

Fig.4: eine Grafik des Volumendurchflusses der Abgase beider Zonen 

Fig.5: eine Grafik der Temperatur der Abgase beider Zonen 

25 Fig.6: eine Grafik des Dioxingehalts der Abgase beider Zonen 

Fig.1 zeigt eine Sinteranlage 10 mit einem Sinterband 12, einem Bunker 
14, einem Zundofen 16, einem Abwurf 18 und mehreren Saugkasten W1-W22. 
Eine Sintermischung 20, d.h. ein Feinerzmischung und ein Brennstoff, wird vom 
30 Bunker 14 auf das Sinterband 12, d.h. ein als Rost ausgebildetes 
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Transportband, aufgegeben. Das Sinterband 12 transportiert die aufgegebene 
Sintermischung 20, auch noch Sinterbett genannt, uber die Saugkasten W1- 
W22 bis zum Abwurf 18. Gber diese Saugkasten W1-W22 wird Luft durch das 
Sinterbett gesaugt. DerZundofen 16, der sich uber dem ersten Saugkasten W1 
5 befindet, entzundet die Sintermischung 20. Der Brand wandert beim Oberfahren 
der weiteren Saugkasten W2-W22 langsam von oben nach unten durch die 
ganze Sinterschicht hindurch. Beim Verbrennen erzeugt der beigemischte 
Brennstoff eine Temperatur die gerade ausreicht urn das Feinerz an seiner 
Oberflache zu erweichen, so daB die Sintermischung zu einem Sinterkuchen 22 
10 verbackt. Die beim Sintern erzeugten VerbTennungsgase werden mit der 
Verbrennungsluft uber die Saugkasten W1-W22 abgesaugt. 

In der in Fig.1 und Fig.2 gezeigten Ausgestaltung einer Sinteranlage 10 
werden die Abgase erfindungsgemaS als zwei getrennte Teilstrdme abgesaugt 
und behandelt. Die Saugkasten W1-W22 sind hierzu in zwei getrennte Gruppen 
15 aufgeteilt. Eine erste Gruppe umfa&t die Saugkasten W1-W12, welche einer 
sogenannten kalten Zone 36 der Sinteranlage zugeordnet sind. Eine zweite 
Gruppe umfa&t die Saugkasten W13-W22, weiche einer sogenannten heifien 
Zone 38 der Sinteranlage zugeordnet sind. 

In den Figuren 4-6 sind jeweils die Mittelwerte von GroBe (Volumenflufc), 
20 Temperatur und Dioxingehalt fur die beiden Teilstrome fur unterschiedliche 
Aufteilungen der Saugkasten W1-W22 zwischen den beiden Gruppen 
dargestellt. Die Werte fur den Teilstrom aus der ersten Gruppe sind mit Punkten 
dargestellt und sind jeweils unter der Ordnungszaht x des tetzten Saugkastens 
der ersten Gruppe eingetragen. Die Werte fur den Teilstrom aus der zweiten 
25 Gruppe sind mit Dreiecken dargestellt und sind jeweils unter der Ordnungszahl 
x des Saugkastens der zweiten Gruppe eingetragen. 

Beispiel: 

Bei einer Aufteilung der Saugkasten zwischen einer ersten Gruppe W1- 
W12 und einer zweiten Gruppe W13-W22, sind die Werte fur den Teilstrom aus 
30 der ersten Gruppe uber der Abszisse 12 jeweils mit einem Punkt angegeben, 
und die Werte fur den Teilstrom aus der zweiten Gruppe oberhalb Abszisse 13 
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jeweiis mit einem Dreieck angegeben. Fig.4 zeigt die GroBe der beiden 
Teilstrome in kNm 3 /h, also unter Standardbedingungen. Man sieht, daB bei 
einer Trennung zwischen den Saugkasten W12 und W13 die beiden Teilstrome 
ungefahr gleich groB sind. In anderen Worten, der Teilstrom aus der kalten 
5 Zone und der Teilstrom aus der heiBen Zone haben bei der oben festgelegten 
Grenze zwischen der kalten und der heiBen Zone im wesentlichen die gleiche 
GroBe unter Standardbedingungen. 

Die Fig. 5 zeigt die Temperatur der beiden Teilstrome in °C. Man sieht, daB 
bei einer Trennung zwischen den Saugkasten W12 und W13 die Temperatur 

10 des Teilstroms aus der kalten Zone 73°C ist (sfehe Abszisse 12), wahrend die 
Temperatur des Teilstroms aus der heiBen Zone 220°C betragt (siehe Abszisse 
13), also bedeutend hbher ist. Erfolgt, wie bei den bis jetzt bekannten Anlagen, 
keine Trennung der Abgase in zwei Teilstrome, betragt die Temperatur des 
Gesamtstroms ungefahr 140°C (siehe Abszisse 1 Oder 22). Bei einer Trennung 

15 zwischen den Saugkasten W12 und W13, ist die Temperatur des Teilstroms 
aus der heiBen Zone folglich urn ungefahr 80°C hoher. 

Die Fig.6 zeigt den Dioxingehalt der beiden Teilstrome in ng bezogen auf 
einen Nm 3 Gas. Man sieht, daB bei einer Trennung zwischen den Saugkasten 
W12 und W13 der Dioxingehalt des Teilstroms aus der kalten Zone 
20 0.10 ng/Nm 3 ist (siehe Abszisse 12), wahrend der Dioxingehalt des Teilstroms 
aus der heiBen Zone 3.74 ng/Nm 3 betragt (siehe Abszisse 13), also bedeutend 
hoher ist. In anderen Worten, der Dioxingehalt im Teilstrom aus der kalten Zone 
ist vernachlassigbar und stellt keine Probleme fur die Umwelt dar. 



25 Die Saugkasten W1-W12 sind mittels einer Saugleitung 28 mit einem 

Geblase 24 verbunden, das den Teilstrom aus der kalten Zone 36 abzieht. Vor 
dem Geblase 24 befindet sich ein Elektrofilter 32, welcher den Teilstrom aus 
der kalten Zone entstaubt. Letzterer gelangt anschlieBend uber einen Kamin 40 
in die Atmosphare. Der Teilstrom aus der kalten Zone 36 hat einen minimalen 

30 Dioxingehalt (0.10 ng/Nm 3 ), so daB eine Behandlung zur Reduzierung des 
Dioxingehalts nicht notig ist. 
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Die Saugkasten W13-W22 sind mittels einer Saugleitung 30 mit einem 
getrennten Geblase 26 verbunden, das den Teilstrom aus der heifcen Zone 38 
abzieht. Vor dem Geblase 26 befindet sich ein Gewebefilter 34, welcher den 
Teilstrom aus der hei&en Zone 38 entstaubt. Da der Teilstrom aus der heifien 

5 Zone 38 einen relativ hohen Dioxingehalt (3.74ng/Nm 3 ) hat, muB dieser 
Teilstrom einer Behandlung zur Reduzierung des Dioxingehalts in einem 
Katalysator 42 unterzogen werden. Durch die hohe Temperatur der von der 
hei&en Zone 38 stammenden Abgase (Mittelwert der Temperatur: 220°C), wird 
eine sehr gute, ruckstandsfreie Dioxinabscheidung im Katalysator 42 

10 ermoglicht. Der Teilstrom aus der hei&en Zone 38 kann nun uber den Kamin 40 
in die Atmosphare geiangen. 

Die Dioxinabscheidung im Katalysator 42 kann durch eine zusatzliche 
Aufheizung des Teilstroms aus der heilien Zone 38 noch weiter verbessert 
werden. Hierzu wird z.B. in einem vorgeschalteten CO-Kataiysator 44 das im 
1 5 Teilstrom enthaltene CO-Gas verbrannt. 

Neben der Dioxinabscheidung kann gleichzeitig auch noch eine NO x - 
Abscheidung vorgenommen werden. Hierzu wird in einen Kanal 46 vor dem 
Katalysator 42 NH 3 48 in den Teilstrom aus der heiSen Zone 38 eingespritzt. 
Bei den hohen Temperaturen dieses Teilstroms reagiert NO x ausgezeichnet mit 
20 NH 3 . 

Dadurch, dafi die Gase aus der kalten Zone 36 der Sinteranlage und die 
Gase aus der hei&en Zone 38 der Sinteranlage als getrennte Teilstrome 
abgesaugt und behandelt werden, konnen sowohl die Staub- als auch die 
Dioxin- und NO x -emissionen der Anlage mit geringem Aufwand, gro&er 
25 Wirtschaftlichkeit und augezeichnetem Wirkungsgrad deutlich verringert 
werden. 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



WO 01/19497 PCT/EP00/08950 

9 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Behandeln von Gasen welche in einer Sinteranlage (10) 
durch ein Sinterbett (20) abgesaugt werden; wobei man zwischen einer 
kalten Zone (36) der Sinteranlage, mit relativ niedrigen Gastemperaturen, 
und einer heiBen Zone (38) der Sinteranlage, mit wesentlich hoheren 
5 Gastemperaturen, unterscheiden kann; dadurch gekennzeichnet, daft die 
Gase aus der kalten Zone (36) der Sinteranlage und die Gase aus der 
heiBen Zone (38) der Sinteranlage als getrennte Teilstrome abgesaugt und 
behandelt werden. 

_2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Teilstrom aus 
10 der kalten Zone (36) der Sinteranlage lediglich entstaubt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Teilstrom aus der kalten Zone (36) der Sinteranlage in einem oder mehreren 
elektrischen oder filternden Abscheider (32) entstaubt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
15 der Teilstrom aus der heiBen Zone (38) der Sinteranlage zuerst entstaubt 

und anschlieBend einer Behandlung zwecks Reduzierung der vorhandenen 
Kohlenwasserstoffe, insbesondere Dioxine und Furane, unterzogen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Entstaubung 
des Teilstroms aus der heiBen Zone (38) der Sinteranlage in einem 

20 elektrischen oder filternden Abscheider (34) erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Reduzierung der vorhandenen Kohlenwasserstoffe, insbesondere Dioxine 
und Furane, an einem Katalysator (42) erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
25 der Teilstrom aus der heiBen Zone (38) der Sinteranlage vor der 

Behandlung zwecks Reduzierung der vorhandenen Kohlenwasserstoffe, 
insbesondere Dioxine und Furane, zusatziich aufgeheizt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die zusatzliche 
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Aufheizung durch Verbrennen von dem im Gas enthaltenen CO erfolgt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die zusatzliche 
Aufheizung in einem CO-Katalysator (44) erfolgt. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daS 
5 am Teilstrom aus der hei&en Zone (38) der Sinteraniage zusatzlich einer 

Behandlung zwecks Reduzierung des NO x Gehalts vorgenommen wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10 t dadurch gekennzeichnet, daS die Behandlung 
zwecks Reduzierung des NO x Gehalts ein Eindusen von NH 3 in den 
Teilstrom aus der heiSen Zone (38) der Sinteraniage umfaSt. 

10 12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
da& der Teilstrom aus der heifien Zone (38) eine Mischtemperatur von uber 
180°C und der Teilstrom aus der kalten Zone (36) eine Mischtemperatur von 
unter 100°C aufweist. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
15 daS der Dioxin- und Furangehalt im Teilstrom aus der kalten Zone (36) 

kleiner als 0,5 ng/Nm 3 ist. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dad die beiden Teilstrome unter Standardbedingungen ungefahr gleich grofc 
sind. 

20 15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
daft im Teilstrom aus der heifien Zone (38) das Geblase (26) hinter dem 
elektrischen oder filternden Abscheider (34) und vor dem Katalysator (42) 
angeordnet ist. 
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